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Reifens. insbesondere e,nes Winterreifens, welche Mi- 
schung Keratm ,n Form von Fasern Oder Pulver enthalt. 
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Beschreibung 



' Kautschukmischung hergesLlIt isl Laufs.re.fen, der .umindes. zum Teil aus dieser 

stand, nicht negativ beeinfluBl Heitene.genschaften, w,e beisp.elsweise Abnebsverhalten Oder Rollwider- 

Pasa':™t b'e1g~;r ' e.,nd.ngsgen..3 dad.C, da3 de. Kau.sc.uKm,sc...g Ke.a.ln In For. von 

llch ,st. Uberraschenderweise wuTd nl g^^^^^ ausgesprochen Kau.schuk.re.nd: 

.orelgenschaften ainer Lau.s.rei.sn.isch ^9 insbe of/ere Gn^^^^^^^^^ ""^'T " '^^^ '^'^ 
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gestellt und ist ebenfalls kostengunstig. 

Hornmehl besitzt im allgemeinen keine einheitliche Teilchengr63e und laOt sich in die Mischung dann problennlos 
einarbeiten, wenn seine Teilchengr63e zwischen 50 bis 1500 f-im betragt. Auch Hornmehl von zunnindest im wesent- 
lichen einheitlicher TeilchengroOe kann venwendet werden. 
5 Die vorliegende Erfindung betrifft femer einen Reifen. dessen Laufstreifen zumindest zum Tail aus der vulkani- 

sierten erftndungsgemaBen Kautschukmischung besleht. 

Die Erfindung wird nun anhand von AusfOhrungsbeispieien, die in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengefaBt 
sind, nailer beschrieben. 

Die Tabelle enthalt Mischungsbeispiele, wobei die angegebenen Zahlenwerte Gewichtsteile sind, die auf lOO Ge- 
fo wichtsteile Kautschuk in der Mischung bezogen sind. 

Aus alien Mischungsrezepturen warden Laborproben erstellt und einigen Labortests unterzogen. Folgende 
MeBverfahren wurden dabel angewandt: 

Shore Harte: Gema3 DIN-Norm 53505, jeweils bel Raumtemperatur (RT), bei 70°G und im Kalteschrank bei -10°G. 

15 Ruckprallelastizitat: gemaB DIN 53512 

E' (-20°C) (dynamischer Speichermodu!) und tan delta bei 1 0^G: Gemessen an einem "Eplexor" der Firma Gadum 
{Frequenz 10 Hz, kraftkonstant, statische Spannung 0,64 MP dynamische Spannung +/- 0,38 MP), zylindrische Pruf- 
korper mit 10 mm Durchmesser und 10 mm Hdhe. 

20 

DIN-Abrieb: gemaB DIN 53516 

Skid Eis: Die Skid-Messungen wurden auf einem British Portable Skid Tester (BPST) bei -5°C durchgefuhrt. 
Mit samtlichen Mischungsrezepturen wurden ferner Laufstreifenmlschungen erstellt und bei der Herstellung von 

25 PKW-Reifen der Dimension 185/60 R 14 eingesetzt. Diese Reifen wurde bezuglich Schneetraktion, sowie Schnee- 
bremsen, Eisbremsen und NaBbremsen, jeweils auf einem Fahrzeug mit einem Antiblockiersystem (ABS) gepruft. 

Die Ermittlung des Rollwiderstand erfolgte durch Messung des Antriebsmomentes auf einer Pruftrommel, es ist 
der Durchschnitt der Werte bei 60. 90, 120, 140 und 160 km/h angegeben. 

Die in der Tabelle angegebenen Zahlenwerte zu den Reifenergebnissen und dem Skid Eis Test im Labor sind 

30 Kennzahlen, die sich jeweils auf das Vergleichsbeisplel, dessen Testwerte samtlich 100 gesetzt wurden, beziehen, 
wobei Werte > 100 eine Verbesserung bedeuten. 

Die Tabelle enthalt ein Vergleichsbelspiel, sowie vier weitere Mischungsrezepturen 1, 2, 3 und 4., die gemaB der 
vorliegenden Erfindung erstellt wurden. In samtlichen Mischungsbeispielen wurde ein ubereinstimmender Polymer- 
verschnirt und zwar aus Naturkautschuk und Styrolbutadiencopolymer eingesetzt. 

35 Die Kautschukkomponente in der Mischung kann davon abweichend gewahit werden, enthalt aber mindestens 

ein Polymer aus der Gruppe: Naturkautschuk, Polyisoprenkautschuk. Cis- oder Vinylpoiybutadien kautschuk, Styroi- 
butadienkautschuk (in Emulsion oder in Losung hergestellt) Oder Gemische auch aus diesen, wobei ferner Zusatze 
von Butylkautschuk, Halobutylkautschuk Oder 3,4-lsoprenkautschuk moglich sind. Mit Ausnahme von RuB besteht 
auch bei den Obrigen Mtschungsbestandteilen im Anteil Obereinstimmung. Die Kautschukmischungen enthielten wei- 

40 ters die ubiichen Mengen an Alterungsschutzmittel, Vulkanisationschemikalien. ZinkweiB, Stearinsaure, Verarbei- 
tungshilfsmittel. Schwefel und dergleichen. Die Mischungsbeispiele 1 bis 4, die als Mischungsbestandteil Keratin ent- 
hielten. batten einen etwas geringeren RuBanteii ais das Vergleichsbeispiel. Erwahnt sei ferner. daB in der Kautschuk- 
mischung als Fullstoff nicht nur RuB sondern auch RuB gemeinsam mit anderen Fullstoffen, insbesondere Kieselsaure, 
eingesetzt werden kann. Dabei kann ferner anstelle von RuB nur Kieselsaure enthalten sein. Dem Mischungsbeispiel 

■*5 1 wurden Schweineborsten in einer Lange von 5 bis 80 mm und m cmem Anteil von 10 Gewichtsteilen, den Mischungs- 
beispielen 2 und 4 Hornmehl mit uneinheitltcher TeitchengroBe von ca. 100 bis 1500 |im, dem Mischungsbeispiel 3 
Schafwolle beigemengt. 

Aus den Labortests lassen sich uber die ermittelte Ruckprallelastizitat bereits Verbesserungen des Rollwiderstan- 
des erwarten, was sich dann durch die Reifentests auch bestaitgi hat 
50 Die Ergebnisse aus den Reifentests zetgen, daB die Reifen mu erfindungsgemaBen Laufstreifenmischungen ge- 

genuber jenem Reifen, dessen Laufstreifenmischung gemaB dem Vergleichsbeispiel erstellt war. insbesondere was 
Schneetraktion und das Bremsverhalten auf Eis und Schnee betrifft. deutlich verbessert sind. 



Tabelle 1 



Zusammensetzung 


Vergleich 
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4 


NR 


70 


70 


70 


70 


70 
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Tabelle 1: (fortgesetzt) 
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Patentanspruche 

vertahren hergestelll sind. P eisweise Woll und Haarlasern. durch Verspinnsn nach dem NaBspinn- 
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vor dem Beigeben zur Mischung 0.5 bis 100 mm betragt. 

Kautschukmischung nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet. daf5 Keratinfasern mit einem 
Durchmesser < 400 |.im beigemengt sind. 

Kautschukmischung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da3 das Keratinpuiver Hornmehl 

ist. 

Kautschukmischung nach Anspruch 7. dadurch gekennzeichnet, da3 Hornmehl mit einer Teilchengr63e von 50 
bis 1 500 |im beigemengt wird. 

Reifen, insbesondere Winterreifen, dessen Laufstreifen zumindest zum Teil aus eIner Kautschukmischung nach 
einem Oder mehreren der Anspruche 1 bis 8 besteht. 
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